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Polymer bitumen compsns. based on bitumen and 2-20 % of a polymer 
component comprising EVA copolymer with grafted maleic anhydride-styrene 
side chains, having a melt index of 1-80 g/10 min at 190deg.C /21 .19 N, a 
vinyl acetate content of 10-40 wt.% a maleic anhydride content of 1-8 wt.% 
and a styrene content of 1-1 2 wt.%. 

USE - For prodn. of asphalts for road surfacing, esp. in highly 
stressed environments such as bridges; for fabrication of roofing sheets, 
as casting compsns., etc. The polymer bitumen compsns. have good elastic 
recovery and are less temp, sensitive then prior art bitumen compsns. so 
that they do not become brittle at frost temps, and suffer less creep and 
softening at summer temps., and are better able to withstand heavy 
traffic, lorries with high axle loadings, etc. 
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@ PotymarbJtumlna auf Basia von EVA-Copolymaren 

(S) & waran Potymarbftumlna aaf Baals von EVA-Copotyme- 
renzu afltwfokiiln, die Iro Gaganeatz xu blahar bekannren 
Praduktan die Anfarderungen an elantiBnhe RQckatellungs- 
Kennzahlan Gbar 60% balm Elnastz fur hochbeanaprachta 
StraBenbeiage erfOHen. 

DJa erflndungagemiBan Produkte anthaltan als Polymar- 
komponante 2 b!a 20 Maeee-a* EVA-Capotymera mft Miffla- 
pfropften MBlalnaHureanhvdrtd^tvTan-Wropfaaltankatton, 
wobel dlaae Potymeren ainan Schmetelnoex von 1 bla 60 
g/10 mln bal 100* C/21,19 N, elnan vinyl acatatgehait von 10 
bla 40 Maaaa-lb, alnan Gahaft an MslelnaBuraanhydrtd von 1 
bla 6 Matee-Ob and elnen Styrangehalt von 1 bla 12 
Masae-% aufwefaen. 

Dla PolymarbHumlna konnan aowohl zur Haratellung von 
Polymeraiphaltvn «r hochbeanspmohta StraOenbelega wio 
- auf BrOckenbautan ais ftuoh zur Haratellung von Daehbah- 
f nan and von veffiU&maBson elngeaettt warden. 
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Die Erfindung betrifft Polyznerbltumina auf Basis von 
EVA-Copolymeren, die zur Herstellung von Polymer- 
asphaiten far hochbeanspruchte Straflenbelflge geeig- 
net slnd. 

Diese Polymerbitumina konncn sowohl zur Hcrstcl- 
hing von Polymerasphahen fQr hochbeanspruchte Stra- 
Qenbelftge v/ie auf Brflckenbaueen als auch zur Herstel- 
lung von Dachbahnen und von Verguflmassen einge- 
setzt werden. 

StraBcn&sphaitdecken in Kreuxungsbereichen, m 
Haltestellenbereichen und auf Kricchspuren erleiden 
bei hohem Verkehrsaufkommen von LKW mit hohen 
Achsdfflokan sowie bei hohen Bremi- und Beschleuni- 
gungskrflften bei Sommertemperaturen Verfoimungen 
und Verdrflckungen, was sich in einer SpurriUenbildung 
auf Kriechspuren und in Haltestcllenbereichen sowie in 
einer Wellenbildung in Kreuzungsbereichen aufiert Bei 
Frosttemperaturen rahrt die VersprOdung von AsphaJ- 
ten zu RiObildungen, die Ausgangspunkt for die Zersto- 
rung der Strafiendeoke sind 

Bekannte Verfahren zur Herabsetzung der Tempera- 
turempfuidHchkeic von BItumina versuchen dieses Pro- 
blem zu Itaen durch den 2u$&tz von bitumenvertr&gli- 
chen Polymeren wie ataktischem Porypropyion, Styrcn- 
Butadien-Styren-Blockcopolymeren, Polyisopren, Na- 
turkautachuk, Ethylen-Acrylat-Copolymeren und von 
EPDM-Kautschufc. 

G.Zenke, Bitumen (1981) 1, 8—15; 

K. Daram, Bitumen (1990) 1. 2— 9j 

ICKnib, Bitumen (1935) 3, 97- 105; 

O. Zenke, Das stationary Mischwerk (1979) 5, 

7-20; 

K. Ditter. StraOe und Autobahn (1989). 9.358-361 ; 
O. Hartner, Die Asphaltstrafie ( 1993) 2, 28-32). 



Kunttstoffe 82 (1992) 1, 21-26; DD 2 64 448, DD 
2 66 159. DD 2 66 368) hereteUen. 

Die Pfropfseitenketten aus Malemsaureanhydrid und 
Styren besitzen vorzugsweise einen alterniercnden Ket- 
5 tenaufbau. 

AusfOhrungsbeispiel 

In einem elektrisch beheizbaren 2 1 Ruhrreaktor mh 
to BodenablaBventQ werden bei 175*C 72 g EVA-Pfropf- 
copolymer (Scbmeiz index 15 g/lOmm bei 190°C/21J9 
H Vinyiacetatgehalt 25 Masse%. Gehalt an Maldnjau- 
reanhydHd 4,5 Massed, Gehalt an Styren 4.7 Massed) 
in 1 130 g Bitumen B 80 unter RQhren in einem Zeitraum 
is von 50 min gelost und Ober den BodenablaB ausgetra- 
gen. Das res u hi trend e Polymer bitumen besitzt folgende 
Eigenschaften: 
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Erweichungspunkt 

Brcchpunkt 

Penetration (0,1 mm) 

Duktiiitat(cm) 

elastische Rticksteflung (tyb) 



5B B C 

-15*C 

53 

52 

55 



Wird demgegenuber zum Vergteich eui ungepfropf- 
tes EVA- Copolymer (Schmeizindex 3g/10min bei 
19"C/2U9 N, Vinylacetatgehalt 28%. z. R ELVAX 265 
von der Fa. Du Pont) unter gleichen Bedingungen zur 
$0 Herstelhing des Polyroerbitumene eingcsetzt, so resul- 
tiert einPoiymerbitumenmitfolgenden Eigenschaften: 
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Erweichungspunkt 

Brechpunkt 

Penetration (04 mm) 

DuktiHtat(cm) 

elastlsche RUckstellung (<*b) 



63°C 

-8«C 

50 

24 

43 



Ebenfalls bekannt 1st der Einsatz von EVA-Copory- 
mercn zur Herstellung von Polymerbitumina fur Sun- 40 
flenanwendungen <ep 204 157; EP 553 513: EP 579 512: 
US5 095 055). 

Der Nachteil des Einsatzea von EVA-Copo!ymeren 
zur Herstelhing von Polymerbitumina fur Strafieuan- 
wendungen besteht jedoch darin, daB die Polymcrbitu- 4s 
mina nicht die Anforderungen an elastische Rflckstel- 
lungs-Kennzahlen Ober 50% beim Einsatz fttr hochbe- 
anspruchte StraBenabschnitte wie Brtickenbauten erfol- 
len, 

Der Erfindung lag daher das Problem zugrunde, Poly- so 
merbitumina auf Basis modifizierter EVA-Copolymerer 
mit elastischen Ruckstellungs-Kennzahlen Ober 50% zu 
entwickeln. 

Das Problem wurde durch Polymerbitumina gelost, 
die als Polyxnerkomponente erfindungsgemflB 2 bis 20 55 
Masse% EVA-Copolymere mit aufgepfropften Malein- 
sfiurcBrmydHd-Styren-Pfropfsettenketten enthahen. 

Zur Herstellung der Polymerbitumina werden bevcr- 
zugt Normenbitumtna mit Penetratlonskennwerten von 
35 bis 210(25 # C,0,1 mm) eingesetzt 

ErflndungsgcmaQ slnd die gepfropften EVA-Copoly- 
mere Produkte mit Schraelzmdices von 1 bis 
80 g/10 min bei l90 ft C/2l.19 N. einem Vinylacetatgehalt 
von 1 bis 40 Massed einem Gehalt an MaleinsHureanh- 
ydrld von 1 bis 8 Massed und einem Styrengehalt von 1 
bis 12 Massed. 

Diese Pfropfcopolymcre lassen sich durch bekannte 
Verfahren wte Pfropfung im Extruder (Buhler, 1C 
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1. Polymerbitumina auf Basis von EVA-Copolyme- 
ren in Bimmina. dadurch gekennzelchnet daO als 
Porymerkomponente 2 bis 20 Masse% EVA-Copo- 
lymere mit aufgepfropften MaldnsMureanhydrid- 
Styren-Pfropfseitenketten enzhalten sind, wobei 
diese Polymeren einen Schmeizindex von 1 bis 
80 g/10 min bei 190°C/21 # 19 N, einen Vinylacetat- 
gehalt von 10 bis 40 Masse<Vb, einen OehaJt an Mal- 
einsaureanhydrid von I bis 8 Massed und einen 
Styrengehalt von 1 bis 12 Massetyb aufweisen. 

2. Polymerbitumina nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB als Bhumina Normenbitumtna 
mit PenetraUonswerten von 35 bis 210 (25 °C 
0,1 mm)enthalten slnd. 

3. Polymerbitumina nach Anspruch 1 und 2, da- 
durch gekennzeicJhnet, daB bei der Polyraerkompo- 
nente die Pfropfseitenketten aus MaieinsaureaiuV 
ydrid und Styren einen altemlerenden Kettenauf- 
bau besitzen. 
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